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Abstract (Basic): EP 898960 A 



Composition comprises pyrogenic silica, at least one alkyi ether of 
a polysaccharide (I) formed from units comprising at least two 
different osidic rings, each unit having at least one hydroxyl group 
substituted by a saturated alky! hydrocarbon chain, and an organic 
phase comprising at least one solvent medium for the (I). 

Preferably (I), 2-4 OH groups per unit are substituted by a 
saturated alkyI hydrocarbon chain. The alky! chain preferably contains 
1-24 (2-10) C and is especially selected from Me, Et, n-Pr, i-Pr, n-Bu, 
i-Bu and t-Bu. The osidic rings are preferably selected from mannose, 
galactose, glucose, furanose, rhamnose and arabinose. (I) are alkyI 
ethers of a gum such as guar gum, carob gum, karaya gum, tragacanth 
gum, or mixtures of these, particularly an alkylated galactomannan with 
1-6 (1-3) C alkyI chains, and alkylated guar gum with an ethyl chain 
having a degree of substitution of 2-3. (I) has a molecular weight of 
greater than 200,000. The solvent medium for the (I) is e.g. an organic 
solvent and/or an oil. The weight ratio of the amount of solvent and/or 
oil to thickener (I) is 5-1000. 

USE - As a base for cosmetic and dermatological compositions used 
for the care, treatment or make-up of keratinic materials such as the 
skin, nails, eyelashes, eyebrows, hair, lips, eyelids, etc. 

ADVANTAGE - The pyrogenic silica and (I) have a controlled 
thickening action on the cosmetic base compositions whilst retaining 
their good transparency and gloss, and give make-up formulations which 
are resistant to spreading from the application site, which is a 
problem with some prior art make-up formulations. 
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Description 

[0001] L'invention se rapporte k une composition epaissie contenant de la sllice pyrog^nee associee a un nouvel 
§palssissant, destin^e en partlculier aux domaines cosm^tique et/ou dennatologique. L'invention se rapporte aussi ^ 

5 une utilisation de cette composition pour le traitement des matl^res keratiniques telles que la peau, les ongles, les oils, 
les sourcils, les cheveux ou des muqueuses telles que les Idvres et I'lnt^rieur des paupieres. 
[0002] Dans les compositions cosm^tiques et dennatotogiques, il est courant d'epaissir des phases non aqueuses 
pour obtenir la consistance souhaltee. Les compositions dpaissles permettent de faclliter la prise du produit hors de 
son condrtionnement sans perte significative, de timiter la diffusion du produit a la zone locale de traitement, de r^partir 

10 le produit de fagon reguliere sur la zone locale de traitement ou bien encore de pouvoir utiliser ie produit dans des 
quantites suffisantes pour obtenir Teffet cosmetique ou demiatologique recherche. 

[0003] Get dpalssissement est primordial pour les compositions telles que celles des produits pour le soln, Thygi^ne 
ou le maquillage comme les rouges d l&vres qui doivent blen se rSpartlr de fa^on homogfene sur la surface locale k 
traiter ainsi que pour les compositions capillaires qui doivent s'^taler et se r^partir de fa^on regulidre le long des fibres 

IS keratiniques et ne pas ruisseier sur le front, la nuque, le visage ou dans les yeux. 

[0004] Pour epaissir ies compositions, il est connu d'ajouter de la sllice pyrogenee comme agent 6paississant (voir 
la demande FR-A-1 463089). Lorsque Ton veut preparer des compositions suffisamment ^paissles, il est n6cessaire 
d'ajouter une quantity importante de silice pyrogenee. Ceci est notamment le cas lorsque Ton souhaite 6palsslr une 
composition comprenant un milieu polaire comme par exemple I'ac^tate d'ethyle, I'^thanol ou les hulles d'origlne v6- 

20 getale. Or, {'addition d'une quantite importante de cet epalssissant altere les propriet6s cosmetlques de ia composition : 
en effet, la composition devlent moins confortable lors de Tapplication et au cours du temps apres application. Ceci 
est notamment le cas pour un rouge a levres ou le film de rouge est peu confortable k porter sur les levres et provoque 
une sensation de tirailiement. En outre, ia composition a tendance a dess^cher les levres et a presenter une couvrance 
peu satisfalsante. 

25 [0005] II est egalement connu d'associer a la sllice pyrogenee un autre agent epalssissant. Par exemple, la demande 
EP-A-776654 d6crit une composition cosm6tique comprenant de la silice amorphe et de ia gomme de xanthane ; le 
brevet US-A-5071 639 decrit une composition de vernis a ongles comprenant de la silice hydrophile ou hydrophobe et 
une arglle comme la bentone. Or les argiles ont rinconv^nient d'opacifler et de matifier la composition et il n'est pas 
possible d'obtenir des compositions transparentes ou transtucldes d'aspect briliant. 

30 [0006] Le but de la prdsente invention est de proposer une composition transparente ou translucide Epaissie, con- 
tenant de la silice pyrogdn6e, pr6sentant de bonnes proprietes cosmetiques et ne presentant pas les inconvenients 
ci-dessus. 

[0007] La Demanderesse a decouvert qu'une telle composition pouvait etre obtenue en assoclant k ia silice pyro- 
genee un Epalssissant partbulier. 

35 [0008] La pr^sente invention a done pour objet une composition comprenant de ia silice pyrog6n6e, caract6ris6e 
par le fait qu'elle comprend 6gaiement au moins un alkyl6ther de polysaccharide fomnd de motifs comportant au moins 
deux cycles osidiques differents, cheque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substitu6 par une chalne 
alkyle hydrocarbonee saturee, et une phase organique comprenant au moins un milieu solvant dudit alkyl6ther. 
[0009] Grace k I'association de la silice pyrogenee et de I'alkyl6ther de polysaccharide, la composition selon I'inven- 

40 tion est transparente ou translucide et presente une viscosity eievee. En outre, la composition pr^sente de bonnes 
proprietes cosmetiques : lors de I'application sur ies matieres keratiniques, la composition n'est pas collante ; elle est 
facile a appliquer et offre un contort pendant et apres son application, sans laisser de sensation de tirailiement. En 
partlculier, il est possible d'obtenir un baton de rouge a levres doux a I'application et laissant sur ies levres un film 
homogene et couvrant, confortable k porter, qui ne dessdche pas les Idvres. De plus, elle presente un aspect plus 

45 briliant que celle de I'art anterieur contenant de la silice. 

[001 0] Bien que l'invention soit particulierement blen adaptee au domaine cosmetique. elle s'apptique ^tout domaine 
necessitant d'obtenir des compositions epaisses voire des compositions solides et notamment dans les domaines 
agro-alimentaire, veterlnaire, dermatologique, pharmaceutique, du bois {stick de pigments et de cire pour la restaura- 
tion de meubles). 

50 [0011] Dans I'epaississant associe k la silice pyrogenee, on entend par « chaTne alkyle hydrocarbonee » une chaTne 
tineaire ou ramifiee, comportant de 1 a 24. de preference de 1 S 10. mieux de 1 ^ 6 et plus specialement de 1 ^ 3 
atomes de carbone. En particulier, la chaTne alkyle est choisie pamrii les chaTnes saturees et notamment methyle, 
ethyle, ethenyle, n-propyle, propenyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, tertiobutyle, n-pentyle. Ces alkyiethers peuvent 
etre fabriqu6s comme d6crits dans les documents EP-A-281 360, EP-A-708 114, EP-A-281360. 

55 [0012] Selon un mode de realisation pretere de l'invention, I'aikyiether de polysaccharide a un poids moieculaire 
moyen en poids superieur ^100 000, et de preference superieur a 200 000. Ce poids moieculaire peut ailer jusqu'ii 1 
million. Cet alkyiether peut comporter de un k six et mieux de deux k quatre groupes hydroxyle par motif, substitues 
par une chafne alkyle hydrocarbonee saturee ou non. 
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[0013] Les cycles osidiques sent notamment choists parmi le mannose, ie galactose, te glucose, ie furanose, le 
rhamnose, rarabinose. 

[0014] Selon un mode prefer^ de realisation de I'lnvention, ralkylSther de polysaccharide est un alkytether d'une 
gomme et plus particullferement d'une gomme globalement non lonlque, c'est-S-dlre comportant peu ou pas de groupe 
5 ionique. Comme gommes appropriees, on peut citer par exemple la gonnme de guar dont le motif comprend un galac- 
tose et un mannose, la gomme de caroube dont le motif comprend un galactose et un mannose, la gomme de karaya 
qui est un melange complexe de rhamnose, galactose et aclde galacturonique, la gomme adragante qui est un melange 
complexe d'arabinose, galactose et acide galacturonlque. 

[0015] Selon un mode de r6alisation pr6f6r6 de Tinvention, ralkyl6ther de polysaccharide est un ddrlvd de gomme 
10 de guar, Ainsi, avantageusement I'alkylether est un galactomannane alkyle de chame alkyie en a Cg et mieux en 
a C3 et plus particulierement le guar ethyle ayant un degre de substitution de 2 ^ 3 et notamment d'envlron 2,5 k 

2,8, tel que decrit dans les documents RD 95378007 (octobre 1995) et EP-A-708114. Cette gomme est en particulier 

cedes vendues par la soci^t^ Aqualon sous les noms N-HANCE-AG 200® et N-HANCE AG 50® . 

[001 6] La concentration en alkyl6ther depend de la forme gal^nique, de la consistance recherchdes pour la compo- 
is sition. En particulier le rapport en polds de la quantity de solvant et/ou d'huile sur la quantity d'^paississant est choisi 

par exemple dans la gamme allant de 5 a 1 000. La composition selon invention peut contenir par exemple une quantite 

d'alkyl^ther de polysaccharide allant de 0,1 ^ 1 6 % en polds, par rapport au poids total de la phase organique (solvant 

et/ou huile) de la composition, et de preference de 0,5 a 8 % en poids. 

[0017] La sllice pyrogenee susceptible d'etre utilisde dans la composition selon I'lnvention peut se presenter sous 

20 forme de silice pyrogenee hydrophile ou de silice pyrogenee hydrophobe. 

[0018] Les sillces pyrogenees peuvent etre obtenues par hydrolyse a haute temperature d'un compos6 volatil du 
sllicium dans une flamme oxhydrique, produlsant une silice finement divisee. Ce precede pemriet notamment d'obtenir 
des silices hydrophiles qui presentent un nombre important de groupements silanol a leurs surface. De telles sllbes 
hydrophiles sont par exemple commercialis^es sous les denominations "AEROSIL 130® "AEROSIL 200®", "AE- 

25 ROSIL 255® "AEROSIL 300® "AEROSIL 380® " par ia soci§t6 Degussa, "CAB-O-SIL HS-5® "CAB-O-SIL EH- 
5® "CAB-O-SIL LM-1 30® "CAB-O-SIL MS-55® "CAB-O-SIL M-5® " par la socl6t6 Cabot. 
[0019] II est possible de modifier chimiquement la surface de ladite silice, par reaction chimique g§nerant une dimi- 
nution du nombre de groupes silanol. On peut notamment substituer des groupes silanol par des groupements 
hydrophobes : on obtient aiors une silice hydrophobe. 

30 [0020] Les groupements hydrophobes peuvent §tre : 

des groupements trimethylsiloxyl, qui sont notamment obtenus partraitement de silice pyrog6nee en presence de 
I'hexamethyldisilazane. Des silices ainsi traitees sont denomm6es "Silica silylate" selon le CTFA (6^™® edition, 
1995). Elles sont par exemple commerciaiisees sous les references "AEROSIL R812® " par la soci6t6 Degussa, 

35 "CAB-O-SIL TS-530® " par la soci6t6 Cabot. 

des groupements dimethylsllyloxyl ou polydim^thylslloxane, qui sont notamment obtenus par traitement de silice 
pyrog6n6e en presence de potydim6thylsiloxane ou du dim^thyldichlorosilane. Des silices ainsi trait6es sont d6- 
nomees "Silica dimethyl silylate" selon le CTFA (e^'"® edition, 1 995). Elles sont par exemple commercialis6es sous 
les r6f6rences "AEROSIL R972® ", "AEROSIL R974® " par la socl6t6 Degussa, "CAB-0-SlL TS-610® "CAB- 

40 0-SIL TS-720® " par la soclete CaboL 

[0021] Selon I'lnvention, on utilise de preference des silices hydrophobes. 

[0022] La silice pyrogenee presente de preference une taille de particules pouvant etre nanometrique k micrometri- 
que, par exemple allant d'envlron de 5 ^ 200 nm. 
45 [0023] La composition selon I'lnvention peut comprendre de la silice pyrogenee en une quantite allant de 0,5 % a 
25 % en poids. par rapport au poids total de la phase organique de la composition, de preference de 1 % ^ 20 % en 
poids, et mieux de 1 % a 1 0 % en poids. 

[0024] Selon I'lnvention, le milieu solvant de I'alkylether de polysaccharide present dans la composition peut etre un 
solvant organique ou une huile. En d'autres termes, I'alkylether de polysaccharide est un epaississant des solvants 
50 organiques et des huiles. Par huiles, on entend toute matiere grasse liquide k temperature ambiante. 
[0025] Le solvant organique peut dtre, par exemple, choisi pamrii : 

les cetones liquides k temperature ambiante tels que methyiethylcetone, methyl isobutylcetone, diisobutylcetone, 
I'isophorone, la cyclohexanone, I'acetone ; 
55 . les alcools liquides k temperature ambiante tels que i'ethanol, I'isopropanol, le diacetone alcool, le 2-butoxyethanol, 
le cyclohexanol ; 

les glycols liquides k temperature ambiante tels que {'ethylene glycol, le propylene glycol, le pentyiene glycol ; 
les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le monomethyiether de propylene glycol, 
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i'ac^tate de monomdthyl §ther de propylene glycol, le mono n-butyl 6ther de dipropylene glycol ; 
- les esters h chafne courte (ayant de 3 d 8 atomes de carbone au total) tels que I'acdtate d'^thyle, I'ac^tate de 

methyle, Tacetate de propyle, I'acetate de n-butyle, I'acetate d'isopentyle ; 

les others liquides a temperature ambiante tels que le di^thylether, le dim6thyl6ther ou le dlchlorodi^thyi^ther ; 
5 . les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le d^cane, Theptane, le doddcane, le cyclohexane ; 
les composes cycllques aromatiques liquides ^ temperature ambiante tels que le toluene et le xylene ; 
les aldehydes liquides § temperature ambiante tels que le benzald6hyde, i'ac6tald6hyde ; 

[0026] Ces solvants conviennent plus particuli^rement pour le maqulllage ou le demaquillage des ongles : la com- 
10 position constitue alors un vernis a ongles, un produit de soln des ongles ou un dissoivant de vernis a ongles. 

[0027] Parmi les, hulles utillsables comme milieu solvant de I'alkyiether de polysaccharide selon I'invention, on peut 
citer par exemple : 

les hulles d'origine vegetale comme les triglycerides liquides, par exemple les hulles de tournesol, de mai's, de 
IS soja, de jojoba, de courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, les 

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe STEARINERIES DUBOIS ou ceux 
vendus sous les denominations MIGLYOL 810, 812 et 818 par la societe DYNAMIT NOBEL 
les huiles d'origine animale telle que la lanollne, 
les hulles d'origine minerale, 

20 . les huiles de synthese comme les alcools gras tels que octyl-2-dodecanol; les esters et en particulier les esters 
d'acides gras, et notamment les esters ayant un nombre total d'atomes de carbone choisi entre 12 et 80 et mieux 
entre 16 et 50; les silicones phenyiees, et notamment les phenyl trimethicones, les diphenyl dimethicones, les 
polymethylphenyl siioxanes. 

25 [0028] L'homme du metier salt, par ses connaissances, detenniner par de simples essais de routine les hulles so- 
lubilisant I'alkyiether de polysaccharide. 

[0029] Des huiles compiementalres, non solvant de Talkytether de polysaccharide, peuvent en outre etre ajputees 
dans la composition. Comme huile compiementaire, on peut notamment citer les resines et les gommes de silicone 
liquides ^ temperature ambiante, les hulles hydrocarbonees partiellement fluorees, les hulles perfluorees, les huiles 

30 slliconees exemptes de groupements aromatiques telles que les polysiloxanes lineaires ou ramifies comme les poly- 
dimethylpolysiloxanes, les polyethylmethylpoiysiloxanes, polyall<ylmethylsiloxanes et les polysiloxanes cycllques tels 
que octamethylcyclotetraslloxane, decamethylcyclopentasiloxane ou leurs melanges ; les huiles de silicones fluorees ; 
les polysiloxanes fonctionnalises par une ou plusieurs fonctions hydroxyles et/ou un ou plusieurs groupements poly- 
ethers tels que les dimethicones copolyols ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies, comme Thuile de vaseline, I'lso- 

35 hexadecane, I'isododecane. 

[0030] Les solvants de I'alkyiether de polysaccharide (solvant organ ique ou huile) peuvent dtre presents k raison de 
59 h 99,4 % en poids, par rapport au poids total de la phase organique de la composition, et mieux de 72 % a 98,5 %. 
Les huiles compiementalres peuvent etre ajoutees dans ta composition en une quantite pouvant aller de 0 % d 75 % 
en poids. par rapport au poids total de la phase organique, et mieux de 0 % a 50 % en poids. 

40 [0031] II est en outre possible d'incorporer dans la composition selon i'invention une phase aqueuse, notamment en 
une quantite allant de 0 % a 95 7© en poids par rapport au poids total de la composition, et mieux de 3 ^ 85 %. 
[0032] La composition selon I'invention peut de plus comprendre tous les Ingredients classiquement utilises dans 
les domaines concernes et plus specialement dans les domalnes cosmetlque et dermatologique. Ces ingredients sont 
en particuliers choisis panmi les consen/ateurs, les vitamines, les epaississants de phase aqueuse ou grasse differents 

45 de celui de Tinvention, les parfums, les tensioactifs, les antioxydants, les charges, les pigments, les cires, les actifs 
cosmetiques ou dermatologiques liposolubles ou hydrosolubles, et leurs melanges. La composition selon I'invention 
peut contentr egalement des vesicules tipidiques de type ionique et/ou non ionique. Les quantttes de ces differents 
Ingredients sont celles classiquement utilisees dans les domaines concernes et par exemple de 0,01 % a 20 % du 
poids total de ta composition. La nature de ces ingredients et leur proportion dolt etre compatibles avec I'obtentlon de 

50 compositions stables epalssies selon I'invention. 

[0033] La composition de I'invention peut se presenter sous toutes les formes galeniques nomrialement utilisees 
pour une application topique ou orale, et notamment sous fonne d'un gel, d'une emulsion, d'une dispersion, de systeme 
multiphases et notamment biphasique. Cette composition peut avoir I'aspect d'un lait, d'une crdme, d'une pate, d'un 
solide couie ou mouie et notamment d'un stick. 

55 [0034] La composition selon i'invention peut etre avantageusement utilisee pour le traitement, le maqulllage (vernis 
a ongles, eye-liner, mascara, fond de teint, anticernes, fard a paupieres ou a joues, rouge a levres), ou ie soin des 
matieres keratiniques et/ou des muqueuses selon la nature des actifs utilises. 

[0035] L'invention se rapporte egalement a I'utilisation d'une silice pyrogenee et d'un aikyiether de polysaccahride 
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tels que definis prec6demment comme agent epaississant d'une composition comprenant une phase organique com- 
prenant au moins un milieu solvant dudit allcyl6ther. 

[0036] L'invention se rapporte aussi k un precede de traltement cosmetique, de maqulllage ou de demaquillage des 
matieres keratiniques et/ou des muqueuses consistant k appliquer sur les matieres k6ratiniques et/ou las muqueuses 
une composition telle que decrite precedemment. 

[0037] Les exemples cl-apres sont donnes a titre d'illustration et sans caractdre limltatif . 
Example 1 : 

[0038] On a prepare un rouge a levres selon l'invention et un rouge a Idvres comparatif ne comprenant que de la 
silice pyrogenee comme epaississant. Les compositions etaient les suivantes, les quantites dtant exprimees en 
gramme : 



Composition 


invention 


comparative 


Huile de sesame 


31,85 


32.2 


Triheptanoate de glyc^ryte 


31.85 


32.2 


Sliice pyrog6n6e hydrophobe (1) 


5,6 


5,6 


guar 6thyl^ de degrd de substitution d'environ 2,5(2) 


0,7 




Lanoline liquide 


12 


12 


Cire de polyethylene 


10 . 


10 


Pigment 


8 


8 



(1) vendue sous la denomination AEROSIL R972® par Degussa 

(2) vendu sous ta denomination N-IHANCE AG 200® par Aqualon ' 



[0039] On a ajout6 I'^thylguar dans le m6lange d'huiles chauff6 k 90-95 °C pour fomrier le gel puis on a disperse la 
silice pyrogenee dans le gel et on a ajoute les pigments. Le melange a ete broye par trois passages a la broyeuse 
tricyiindre. Puis on a incorpore ia cire de polyethylene et chauffe le melange h 100-105 'C. On a coul6 ie melange k 
la temperature de 98-100 dans un moute, puis on a laisse refroidir. 
[0040] Apres demouiage, on a evalue les proprietes cosmetiques des deux produits. 

[0041] On a constate que ie rouge k levres selon l'invention laisse sur les levres un film plus couvrant, plus homogene, 
plus confortable a porter, moins poudreux que celui obtenu avec ie produit comparatif. En outre, le rouge selon l'in- 
vention desseche moins les levres. 

Example 2 : 

[0042] On a prepare un rouge k levres pdteux ay ant la composition suivante : 

Silice pyrogenee hydrophobe (1) 7,64 g 

guar ethyie de degre de substitution d* environ 2,5 (2) 0,59 g 

Phenyltrimethicone vendue sous ia denomination DC 556® par la societe Dow Corning 89,77 g 
pigments 2 g 

(1) vendue sous la denomination AEROSIL R972® par Degussa 

(2) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aqualon 

[0043] On a prepare le melange d'huiie, de siltee et de guar ethyie selon le mode operatoire donne k i'exempie 1 . 

On a ajoute ensuite les pigments puis broye le melange par trois passages k la broyeuse tricyiindre. On a obtenu une 
pAte qui s'applique facilement sur les levres et qui laisse un film confortable k porter sans dessecher les tevres. 

Example 3 : 

[0044] On a prepare, selon le mode operatoire de I'exempie 2, un rouge k levres p&teux ayant la composition 
suivante : 
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Silice pyrogenee hydrophobe (1 ) 7,52 g 

guar ethyl^ de degr^ de substitution d' environ 2,5 (2) 0,94 g 

Triheptanoate de glyceryte 85,54 g 

nacres 6 g 

(1) vendue sous la denomination AEROSIL R972® par Degussa 

(2) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aqualon 

[0045] On a obtenu una pdte qui s'applique confortablement sur les Idvres, pr^sente un bon pouvoir couvrant et le 
film depose ne procure pas de sensation de tiraillement. 

Exempie 4 : 

[0046] On a pr6par6, selon le mode op^ratoire de Texemple 2, un rouge k I6vres pdteux ayant la composition 
suivante : 

Silice pyrogenee hydrophobe (1 ) 7,52 g 

guar ^thyle de degr4 de substitution d'environ 2,5 (2) 0,94 g 

huite de s6same 85,54 g 

nacres 6 g 

(1) vendue sous la denomination AEROSIL R972® par Degussa 

(2) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aquaion 

[0047] On a obtenu une pdte qui s'applique facilement sur les l^vres et laisse sur celles-ci un film homog^ne, con- 
fortable k porter. 

Exempie 5 : 

[0048] 

Silice pyrogenee hydrophobe (3) 10 g 

guar 6thyle de degre de substitution d' environ 2,5 (2) 2 g 

octyl-2 dodecanol 88 g 

(3) vendue sous la denomination AEROSIL R974® par Degussa 

[0049] On a obtenu un gel transparent ayant une viscosite de 7,3 Pa. S (mesuree au Contraves TBS, k 25 °C, 6quipe 
d'un mobile n"" 4 tournant ^ la frequence de 50 Hz). Ce gel peut servir de base k toute composition cosmetique ou 
dermatologique. 

Exempie 6 : 

[0050] 

Silice pyrogenee hydrophobe (3) 10 g 

guar ethyie de degre de substitution d'environ 2,5 (2) 2 g 

huile de ricin 88 g 

(3) vendue sous la denomination AEROSIL R974® par Degussa 

[0051] On a obtenu un gel transparent ayant une viscosite de 57,5 Pa. S (mesuree au Contraves TBS, k 25 ^C, 
equipe d'un mobile n** 5 tournant k la frequence de 50 Hz). Ce gel peut servir de base k toute composition cosmetique 
ou dermatologique. 
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Revendications 

1 . Composition comprenant de la siltce pyrog§n6e, caracterisee par le fait qu'elle comprend egalement au moins un 
alkyiether de polysaccharide form6 de motifs comportant au moins deux cycles osidiques differents, chaque motif 

5 comportant au moins un groupe hydroxyle substitu6 par une chaine alkyle hydrocarbon6e satur6e, at une phase 

organique comprenant au moins un milieu solvant dudit alkyiether. 

2. Composition selon la revendication 1 , caract6ris6e par te fait que deux k quatre groupes hydroxyle par motif sont 
substitues par une chaine alkyle hydrocarbonde satur^e. 

10 

3. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisde par le fait que la chaine alkyle 
hydrocarbon^e satur6e comporte de 1 d 24 atomes de carbone. 

4. Composition selon i'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la chaine alkyle 
15 hydrocarbon^e satur^e comporte de 2 ^ 1 0 atomes de carbone. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendications pr^cddentes, caracterisee par te fait que la chaTne alkyle 
est choisie dans le groupe forme par les radicaux methyle, ethyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, ter- 
tiobutyle. 

20 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que les cycles osi- 
diques sont choisis dans le groupe forme par le mannose, le galactose, le glucose, le furanose, le rhamnose, 
i'arabinose. 

25 7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkyiether de 
polysaccharide est un alkyiether d'une gomme choisie pamrii la gomme de guar, la gomme de caroube, ia gomme 
de karaya, la gomme adragante et leurs melanges. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendk;ations precedentes, caracterisee par le fait que I'alkyether est 
30 un galactomannane alkyie de chaine alkyle en C^ k Cq et mieux en C^ k C3. 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'aikyiether de 
polysaccharide est de la gomme de guar a chaTne ethyte avec un degre de substitution de 2 ^ 3. 

35 10. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que Talkyiether de 
polysaccharide a un poids moieculaire moyen en poids superieur k 200 000. 

11. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkyiether de 
polysaccharide est present en une quantite telle que le rapport (en poids) de la quantite de solvant et/ou d'huile 

40 sur la quantite d'alkyiether de polysaccharide est choisi dans la gamme allant de 5 a 1 000. 

12. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkyiether de 
polysaccharide est present en une quantite allant de 0,1 a 1 6 % du poids total de la phase organique et mieux de 
0,5 k 8 % du poids total de la phase organique de la composition. 

45 

13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la silice pyroge- 
nee est choisi parmi les silicas pyrogenees hydrophobes. 

14. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la silice pyroge- 
so nee est presente en une quantite allant de 0,5 % k 25 % en poids, de preference de 1 ^ 20 % en poids, par rapport 

au poids total de la phase organique de la composition. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le milieu solvent 
dudit alkyiether est un solvant organique et/ou une huile. 

55 

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le qu'elle comprend au moins une huile 
compiementaire non solvante de I'alkyiether de polysaccharide. 
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17. Composition selon I'une quelconque des revendicatlons precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend en 
outre au moins un ingredient choisi dans le groupe forme par les conservateurs, les vltamlnes, les parfums, les 
tensioactifs, les antioxydants, les charges, les pigments, les cires, et leurs melanges, 

18. Composition selon Tune quelconque des revendicatlons precedentes, caract6ris6e par le fait qu'elle se pr6sente 
sous la iowne d'un gel, d'une emulsion, d'une dispersion, d'un systeme multiphase. 

19. Composition, selon I'une quelconque des revendicatlons precedentes, caracterisee par le fait qu'elle se presente 
sous la forme d'un rouge a levres. 

20. Utilisation d'une silice pyrogenee associee a un alkylether de polysaccharide fonne de motifs comportant au moins 
deux cycles osidiques diff^rents, chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substltue par une chafne 
aikyle hydrocarbonee saturee comme agent epaisslssant d'une composition comprenant une phase organique 
comprenant au moins un milieu solvant dudit alkyl6ther 

21- Utilisation selon la revendication 20, caracterisee par le fait que I'alkylether de polysaccharide est un alkylether 
d'une gomme choisie parmi la gomme de guar, la gomme de caroube, la gomme de karaya, la gomme adragante 
et leurs melanges. 

22. Precede de traitement cosmetique des matl^res k^ratlnlques et/ou des muqueuses, caracterise par le fait que Ton 
applique sur les matldres k^ratlniques et/ou sur les muqueuse une composition selon I'une quelconque des re- 
vendications 1^19. 

23. Procddd de maquillage des mati^res k^ratinlques et/ou des muqueuses, caracterisd par le fait que Ton applique 
sur les matleres keratiniques et/ou sur les muqueuse une composition selon I'une quelconque des revendicatlons 
1 a 19. 



Claims 

1 . Composition comprising fused silica, characterized In that it also comprises at least one polysaccharide alkyl ether 
formed of units containing at least two different saccharide rings, each unit containing at least one hydroxyl group 
substituted with a saturated hydrocarbon-based alkyl chain, and an organic phase comprising at least one medium 
which is a solvent for the said alkyl ether. 

2. Composition according to Claim 1 , characterized in that two to four hydroxyl groups per unit are substituted with 
a saturated hydrocarbon-based alkyl chain. 

3. Composition according to either of the preceding claims, characterized In that the saturated hydrocarbon-based 
alkyl chain contains from 1 to 24 carbon atoms. 

4. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the saturated hydrocarbon-based 
alkyl chain contains from 2 to 10 carbon atoms. 

5. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the alkyl chain is chosen from the 
group fomied by the methyl, ethyl, n-propyl, isopropyi, n-butyl, isobutyi and tert-butyl radicals. 

6. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the saccharide rings are chosen 
from the group fonned by mannose, galactose, glucose, furanose, rhamnose and arabinose. 

7. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the polysaccharide alkyl ether is 
an alkyl ether of a gum chosen from guar gum, carob gum, karaya gum and gum tragacanth, and mixtures thereof. 

8. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the alkyl ether is an alkyl galac- 
tomannan with a C^ to Cg, and better still C^ to C3, alkyl chain. 

9. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the polysaccharide alkyl ether Is 
guar gum containing an ethyl chain with a degree of substitution of from 2 to 3. 
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10. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the polysaccharide alkyi ether 
has a weight-average molecular weight of greater than 200,000. 

11. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the polysaccharide alkyI ether is 
5 present in an amount such that the ratio (by weight) of the amount of solvent and/or oil to the amount of polysac- 
charide alkyI ether is chosen In the range from 5 to 1000. 

12. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the polysaccharide alkyI ether is 
present in an amount ranging from 0.1 to 16% of the total weight of the organic phase, and better still from 0.5 to 

10 8% of the total weight of the organic phase of the composition. 

13. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the fused siltea Is chosen from 
hydrophobic fused silicas. 

IS 14. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the fused silica is present in an 
amount ranging from 0,6% to 25% by weight, preferably from 1 to 20% by weight, relative to the total weight of 
the organic phase of the composition. 

15. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that the medium whteh Is a solvent 
20 for the said alkyI ether is an organic solvent and/or an oil. 

1 6. Composition according to one of the preceding claims, characterized in that It comprises at least one complemen- 
tary oil which is not a solvent for the polysaccharide alkyi ether. 

25 17. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that it also comprises at least one 
ingredient chosen from the group formed by preserving agents, vitamins, fragrances, surfactants, antioxidants, 
fillers, pigments and waxes, and mixtures thereof. 

1 8. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that It is in the form of a gel, an emulsion, 
30 a dispersion or a multiphase system. 

19. Composition according to any one of the preceding claims, characterized in that it is in the fonri of a lipstick. 

20. Use of a fused silica combined with a polysaccharide alkyI ether formed of units containing at least two different 
35 saccharide rings, each unit containing at least one hydroxy! group substituted with a saturated hydrocari3on-based 

alkyi chain, as a thickener for a composition comprising an organic phase comprising at least one medium whbh 
is a solvent for the said alkyi ether. 

21. Use according to Claim 20, characterized in that the polysaccharide alkyi ether is an alkyi ether of a gum chosen 
40 from guar gum, carob gum, karaya gum and gum tragacanth, and mixtures thereof. 

22. Cosmetic process for treating keratinous material and/or mucous membranes, characterized in that a composition 
according to any one of Claims 1 to 19 is applied to the keratinous material and/or to the mucous membranes. 

45 23. Process for making up keratinous material and/or mucous membranes, characterized In that a composition ac- 
cording to any one of Claims 1 to 19 is applied to the keratinous material and/or to the mucous membranes. 



PatentansprQche 

so 

1. Zusammensetzung, die pyrogene Kieselsaure enthdit, dadurch gekennzeichnet, daB sie mindestens einen Poly- 
saccharidalkylether, der aus Einheiten gebildet ist, die mindestens zwei verschledene Zuckerringe aufwelsen, 
wobei Jede Einheit mindestens eine Hydroxygruppe enthalt, die mit einer gesattigten Alkylgruppe (Kohlenwasser- 
stoffgruppe) substitulert ist, und eine organische Phase enthalt, die mindestens ein Losungsmlttelmedium fur den 

55 Alkytether enthalt. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB pro Einheit 2 bis 4 Hydroxygruppen mit einer 
gesattigten Alkylgruppe substituiert sind. 
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3. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die gesattigte Al- 
kylgruppe 1 bis 24 Kohlenstoffatome aufwelst. 

4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, da3 die gesattigte Al- 
kylgruppe 2 bis 10 Kohlenstoffatome aufwelst. 

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB die Alkyigruppe 
unter Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopropyl, n-Butyl, Isobutyl und tert.-Butyl ausgewahit ist. 

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Zuckerringe 
unter Mannose, Galactose, Glucose, Furanose, Rhamnose und Arabinose ausgewahit sind. 

7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Polysaccha- 
ridalkylether ein Alkylether eines Gummis ist, das unter Guargumml, Johannisbrotkernmehl, Karaya-Gummi und 
Tragant und deren Gemischen ausgewahit ist. 

8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Ansprijche, dadurch gekennzeichnet, daB es sich bei dem 
Alkylether um ein alkyliertes Galactomannan mit einer 0^.3- Alkyigruppe und besser noch einer Alkyigruppe 

handelt. 

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Polysaccha- 
ridalkyiether ein Guargummi mrt Ethyigruppe ist, das einen Substitutionsgrad von 2 bis 3 aufwelst 

10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Polysaccha- 
ridalkylether ein Gewichtsmittel des Molekulargewichts (iber 200 000 aufwelst. 

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB der Polysaccha- 
ridalkylether In einem sotehen l\/lengenantell vorllegt, daB das Verhaltnis (auf das Gewicht bezogen) der Menge 
des Losungsmittel und/oder des dis und der Menge des' Polysaccharldalkylethers im Bereich von 5 bis 1000 liegt. 

12. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Polysaccha- 
ridalkylether in einem Mengenanteil von 0,1 bis 16 % des Gesamtgewichts der organlschen Phase und besser 
noch 0,5 bis 8 % des Gesamtgewichts der organlschen Phase der Zusammensetzung vorllegt. 

13. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzefchnet, daB die pyrogene Kle- 
selsaure unter den hydrophoben pyrogenen Kleselsauren ausgewahit ist. 

14. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzetohnet, daB die pyrogene Kie- 
selsaure in einem Mengenanteil von 0,5 bis 25 Gew.-% und vorzugswelse 1 bis 20 Gew,-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht der organlschen Phase der Zusammensetzung, vortiegt. 

15. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das Losungsmlt- 
telmedium fur den Alkylether ein organisches Losungsmittel und/oder ein 01 ist. 

16. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie mindestens 
ein zusatzllches 6I enthalt, das kein Losungsmittel fur den Poiysaccharidalkyletherdarstellt. 

17. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sle mindestens 
einen Bestandtell enthalt, der unter den Konserviemngsmittein, Vitaminen, Parfums, grenzflachenaktiven Stoffen, 
Antioxidantien, Fullstoffen, PIgmenten, Wachsen und deren Gemischen ausgewahit Ist. 

18. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie als Gel, Emul- 
sion, Dispersion oder Muttiphasensystem vorllegt. 

19. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sle als Lippenstlft 
vorllegt. 

20. Verwendung einer pyrogenen Kieselsaure in Kombinatlon mit einem Polysaccharidalkylether, der aus Einheiten 
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gebildet ist, die mindestens zwei verschiedene Zuckerringe aufweisen, wobei jede Einheit mindestens eine Hy- 
droxygruppe enthalt, die mit einer gesattigten Alkylgruppe substituiert ist, als Verdickungsmittel in einer Zusam- 
mensetzung, die eine organische Phase enthalt, welche mindestens ein Ldsungsmlttelmedlum fur den Alkylether 
aufweist. 

5 

21. Verwendung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daB der Polysaccharldalkylether ein Alkylether eines 
Gumnnis ist, das unter Guargummi, Johannisbrotkemmehl, Karaya-Gummi, Tragant Oder deren Genfilschen aus- 
gewdhtt ist. 

10 22. Verfahren zur kosmetlschen Behandlung von Keratinsubstanzen und/oder Schleimhauten, dadurch gekennzeich- 
net, da3 auf die Keratinsubstanzen und/oder die Schleimhaute einer Zusamnnensetzung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 1 9 aufgebracht wird. 

23. Verfahren zum Schminken von Keratinsubstanzen und/oder Schleimhauten, dadurch gekennzeichnet, daB auf die 
15 Keratinsubstanzen und/oder die Schleimhaute eine Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 19 auf- 

gebracht wird. 
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